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SARUNG TANGAN GOLF DARI KULIT 


RUANG LINGKUP 
Standar ini meliputi definisi, model, bagian-bagian sarung tangan, syarat mutu, 


- syarat ukuran, cara pengambilan contoh, cara uji, dan syarat lulus uji sarung ta- 
ngan golf dari kulit. 


. DEFINISI 
0 
Sarung tangan golf adalah sarung tangan dibuat dari kulit, yang umumnya dipa- 


kai pada bagian tangan kiri dengan model dan ukuran tertentu digunakan untuk 
olah raga golf. 


. MODEL 


Model sarung tangan yang dimaksud di dalam standar ini adalah sebagai berikut : 
Sarung tangan yang mempunyai empat jari terpisah yaitu dari jari telunjuk sam- 
pai jari kelingking dan satu ibu jari. (lihat Gambar 1, Gambar 2, Gambar 3), 


- BAGIAN-BAGIAN SARUNG TANGAN 


Sarung tangan terdiri dari : 
4.1, Satu potong bagian trank lihat Gambar 2 
4.2. Satu potong bagian ibu jari lihat Gambar 3. 
4.3, Satu potong sisipan untuk jari kelingking lihat Gambar 4. 
4.4, Dua potong sisipan untuk jari manis lihat Gambar 4. 
. 4.5. Dua potong sisipan untuk jari tengah lihat Gambar 4. 
4 8. Batu potong sisipan untuk jari telunjuk lihat Gambar 4. 
4.1. Satu potong tempat plastik perekat. 
4.8. Dua potong plastik pen eR 1: 
4.9. Elastik. 
4.10.Pelisir/bis lihat Gambar 1. 


5. SYARAT MUTU 
51. Syarat Mutu Bahan 


5.1.1. Bagian trank, ibu jari, sisipan dibuat dari kulit sarung tangan golf samak krom 
sesuai SII, 0843—84, Kulit Sarung Tangan Golf Samak Krom. 


6.1.2. Bagian tempat plastik perekat dibuat dari kulit sarung tangan golf samak krom 
sesuai SII. 0948 — 84, Kulit Sarung Tangan Golf Samak Krom, atau dari ba- 
han kulit imitasi. 
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5.1.3, Benang jahit 
5.1.3.1. Bahan : Lena 


Nomor : 40/3—50/3 


5.1.3.2. Bahan : Nilon 


Nomor : 40/9—50/9 


5.1.3.3. Bahan : Katun 


5. 


5. 
5. 


Nomor : 40/9— 50/9 
1.3.4, Bahan : Polyster 
Nomor : 40/3— 50/9 
2. Syarat Mutu Pengerjaan 
2.1, Jahitan harus rapi, tidak ada jahitan yang melompat atau menumpuk. Pada ba- 
gian sambungan ibu jari dan bagian trank dijahit dua baris dan sejajar dengan 
jarak jahitan satu dengan lainnya t 1 mm, untuk menjaga dan mempertahan- 
kan sambungan. 


5.2.2. Jarak jahitan dari tepi kulit : 1,0 — 2,0 mm. 
Jumlah lengkung : (4 — 6) lengkung per cm. 


8. 


8 


. SYARAT UKURAN 


Syarat ukuran sarung tangan goMf dari kulit dinyatakan dalam ukuran kecil (small), 
sedang (medium) besar (large), ekstra besar, yang tercantum pada Tabel 1'diba- 
wah ini, 
Tabel 
Standar Ukuran Sarung Tangan Golf 
Satuan : mm 


: No Inn yngmosioon | Kon arang | da | fa 


Lebar punggung tangan 

Lebar pinggang tangan 

Panjang jari telunjuk 

Panjang ibu jari 

Panjang sarung tangan 200—214 |/215—224 |220—225 | 220—225 
Panjang telapak tangan 175—184 |185—139 |190—195/190—195 


. CARA PENGAMBILAN CONTOH 


Menurut persetujuan pembeli dan penjual, dianjurkan contoh itu mewakili suatu 
tanding (partai), dan diambil secara acak. 


CARA UJI 


1. Amati model contoh dan ukur bagian-bagiannya. 
8. 


1.1, Lebar punggung tangan : Diukur dari pangkal jari kelingking sampai celah- 
celah antara jari telunjuk dan ibu jari. 
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' 8.1.2. Lebar pinggangtangan : Diukur pada bagian pergelangan Man 
8.1.3. Panjang jari telunjuk : Diukur dari ujung jari telunjuk sampai celah-celah 
ibuj jari. 


&14. Panjang ibu jari . 1 Diukur dari ujung ibu jari sampai celah-celah ibu 


: jari. 
8.1.5. Panjang sarung tangan — : Diukur dari ujung jari tengah sampai pangkal sa- 
$ rung tangan. 
8.16. Panjang telapak tangan: Diukur dari ujung jari tengah mara batas telapak 
tangan. 
8.2. Tentukan bahan dari masing- mean bagian dan mutu Pengadaan kai da: 
ngan persyaratan. 


9. SYARAT LULUS UJI 


Suatu contoh dinyatakan lulus ui sinlik memenuhi syarat seperti tercantum 
pada butir 5 dan 6. 


Model Sarung Tangan Golf dari Kulit 


dimana: 1. Plastik perekat 
2. Bagian trank 
3. Sisipan 
4. Ibu jari 
5. Pelisir. 
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Gambar 3 
Pola Ibu Jari 
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Gambar 4 
Pola Sisipan 


Pola sisipan jari kelingking 
Pola sisipan jari tengah 
Pola sisipan jari manis 
Pola sisipan jari telunjuk. 
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